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Die folgenden Angabon eind den vom Anmelder eingerefchten Unterlegen entnommon 

® Wasserbasierende Pigmentdispersionen auf Acrylatbasis 

@ Wassnge Pig mentpra pa ration, enth attend ein in einer 
Acrytatharzldsung und Dispergierhilfsmfttel dispergiertes 
organfsches Pigment, dadurch gekennzeichnet dass das 
Acrylatharz ein Copolymer, bestehend lm Wesentiichen 
aua 50 bis 80 Mol-% Monoalkenylaromaten und 20 bis 50 
Mol-% Acrylaten, 1st und eine mlttlere Molmasse My zwl- 
schen 1000 und 50000 g/mol hat. und dass das Dispergfer- 
hiifsmfttel eine Verblndung der Formal (I) 1st 
R-O-IC^-CHT-OJm^-COOM, 
worin 

R ein C^-C^AIkyirest oder ein Ojo-C^-Alkenylrest, 

m eine Zahl von 1 bis 15 und 

M ein einwertiges Katlon bedeutet. 
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Beschreibung 

[0001] Gegenstand der vorlicgenden Erfindung sind wasserbasierende Hgmentpraparationen, Verfahren zu ihrer Her- 
steliung, ihre Verwendung zum Farben und Bedrucken von natiirlichen und synthetischen Fasermateri alien sowie Auf- 
5 zeichnungsflussigkeiten, insbesondere flir das Imtenstrahl- oder Ink-Jet- Verfahren, sowie elektrophotographische Tbner, 
Pulverkcke und Farbfiiter. Beim Tintenstrahl- oder Ink- Jet- Verfahren handelt es sich urn ein beriihrungsloses Druckver- 
fahren, bei dem TVopfchen der Aufzeichnungsfiiissigkeit aus einer oder mehreren DUsen auf das zu bedruckende Substrat 
gelenkt werden. 

[0002] Um Drucke hoher Scharfe und guter Auflosung zu erhalten, mfissen die Aufzeicrmungsfliissigkedten sowie die 
10 darin enthaltenen Farbstoffe hohen Anforderungen genugen, insbesondere im Hinblick auf Reinheit, Partikelfeinheit, La- 
gerstabilitat, Viskositat, Oberflachenspannung und Leitfahigkeit. Insbesondere werden sehr hohe Anforderungen an die 
Farbstarke, Farbton, Brihanz und Echtheitseigenschaften, wte beispielsweise Lichtechtheit, Wasserechtheit und Reib- 
echtheit gestellt Fine hohe lichtechtheit ist insbesondere von groBer Bedeutung fiir Ink- Jet- Anwendungen in AuBenbe- 
reichen und bei der Herstellung von Ink-Jet-Drucken mat photographischer Qualitat. 
15 [0003] Die Entwicklung von Farbstoffen, welche die gewiinschte Kombination von Farbton, Brillanz, Farbstarke, 
Lichtechtheit und Wasserechtheit aufweisen, hat sich bisher als sehr schwierig erwiesen, so dass pigmentierte Unten auf 
zunehmendes Interesse stoBen. 

[0004] Bislang bekannte pigmentierte Ink-Jet-Praparationen erfullen oftmals nicht die von der Ink- Jet-Industrie ge- 
stellten Anforderungen, da sie Defizite in der Fein verteilung, der Temperatur- und Lagerstabilitat sowie oftmals auch ein 

20 Mangel an Verdruckbarkeit, insbesondere bei Thermodruckem, aufweisen. 

[0005] Ein wichtiges Quabtatskriterium einer Ink-Jet-Praparation ist ihre Flockulahonsbestandigkeit. Um die Diisen 
nicht zu verstopfen, mussen die Pigmentpartikel kieiner als 0,5 um, vorzugsweise kleiner als 0,1 um, sein. AuBerdem 
muss Kristallwachsrum oder eine Agglomeration der Teilchen wirksam verhindert werden. Dies geschieht mcist durch 
besn'mmte Disrjergierhilfsmittel. Beim Verdrucken einer Ink-Jet-Hnte flieBt diese mit hoher Geschwindigkeit durch die 

25 Dusen. Durch Scherung und Tbmperatureinfl uss wird oftmals das stabilisierende Dispergierhilfsmitiel von der Pigment- 
oberflache enrfemt Das Pigment flockuliert und verstopft die Druckerdiisen. Ein weiteres Qnalitatsmprkmal einer Ink- 
Jet-Hnte ist ihre Lagerstabilitat, d. h. wahrend der Lagerung durfen die Pigmentteilchen nicht zu grSBeren Partikeln ag- 
glomerieren. 

[0006] Es bestand daher die Aufgabe, Rgrnentpraparationen zur Verfugung zu stellen, die die vorstehend genannten 
30 Anforderungen hinsichtlich Feinverteilung, Temperatur- und Lagerstabilitat, Verdruckbarkeit und der Coioristik erful- 
lerL 

[0007] Diese Aufgabe konnte aberraschenderweise dadurch gelost werden, dass das organische Pigment in einem spe- 
ziellen, nachstehend definierten was serids lichen Aery lath arz in Kombination nrit einem speziellen Dispengierhilfsmittel 
dispergiert wird. Bei der alleinigen \ferwendung des Acrylamarzes erhalt man vorziiglich lagerbestandige Pigmentpra- 

35 parationen, jedoch ist keine ausreichende Verdruckbarkeit der Unten gegeben. Auch die Verwendung anderer Disper- 
gierhilfsmittel in Kombination mit dem Acryiatharz fiihrt nicht zu verdruckbaren und lagerbestandigen Pigmentprapara- 
tioneru Das Zusetzen des erfindungsgemaBen Dispergierhilfsmittels fuhrt zu einer schlechteren Loslichkeit des Aery lat- 
hi arzes in der Hussigkeit, so dass das Adsorptionsgleichgewicht des Harzes posiriv zur Oberflache des Pigmentes begun- 
stigt wird Dies verhindert ein Abscheren der Additive, bei hoher Fliessgeschwindigkeit in den feinen Diisen des Druk- 

40 kers, von der Pigmentoberflache. 

[0008] Gegenstand der vorhegenden Erfindung ist eine wassrige Pigmentpraparation, enthaltend ein in einer Acrylat- 
harzl6sung und Dispergierhilfsmittel dispergiertes orgamsches Pigment, dadurch gekennzeichnet, dass das Acryiatharz 
ein Copolymer, bestehend im wesentlichen aus 50 bis 80 Mol-% Monoalkenylaromaten und 20 bis 50 Mol-% Acrylaten, 
ist und eine mittlere Molmasse M~ zwischen 1000 und 50.000 g/mol hat, und dass das Dispergierrulfsmiuel eine Verbin- 

45 dung der Formel (I) ist 

R-acCHrCHrO^-CHz-COOM (I), 
work 

50 R ein Cio-C^Alkylrest oder ein Ci^zo-Alkenylrest, 
m eine Zahl von 1 bis 15 und 
M ein einwertiges Ration bedeutet 

[0009] Unter Monoalkenylaromaten werden insbesondere Monomere aus der Gruppe Styrol, a-Methyl-styrol, Vinyl- 
toluol, tert-Butyl-styrol, o-Chlor-styrol, sowie Germsche davon, verstanden. 

55 [0010] Unter Acrylaten werden Monomere aus der Gruppe Acrylsaure, Methacrylsaure sowie Ester der Acryl- oder 
MethacrylsSure verstanden. Beispiele sind: Methylmethacryiat, Ethylmethacrylat, n-Propylmethacrylat, n-Butylmetha- 
crylat, Isopropyl-methacrylat, Isobutylmethacrylat, n-Amyl-methacrylat, n-Hexylmeth acrylat, Iso-amyl-methacrylat, 2- 
Hydroxyethyl-methacrylat, 2-Hydroxypropylmethacrylat, NJ^-Dimemylammoemylmethacrylat, NJN'-Diemylamino- 
ethylmethacrylat, t-Butylaminoethyl-methacrylat, 2-Sulfoethyl-methacrylat, Irifluorethylmethacrylat, Glycidyl-meth- 

60 acrylat, Benzylmethacrylat, Allyl-methacrylat, 2-n-Butoxyethyl-methacrylat, 2-Chlorethylmethacrylat, sec-Butyl-meth- 
acrylat, tert-Butyl-methacrylat, 2-Ethylbu tyl- rneth acrylat, Cinnamyl-memacrylat, Crotylmethacrykt, Cyclohexyl-meth- 
acrylat, Cyclor^ntylmethacrylat, 2-Ethoxyethylmethacrylat, Furfiiryl-methacrylat, Hexafluorisopropyl-methacrylat, 
Methallylmethacrylat, 3-Methoxybutyl-methacrylat, 2-Methoxybutyl-methacrylat, 2-Mtro-2-methylpropyl-meth- 
acrylat, n-Octylmethacrylat, 2-Ethylhexylmethacrylat, 2-Phenoxyethyl-methacrylat, 2-Phenylethyl-methacrylat, Phe- 

65 nylmethacrylat, Propargyl-meth acrylat, Tetrahydrofiu^ruryl-methacrylat und Teu^ydropyranyimethacrylat, sowie die 
entsprechenden Ester der Acrylsaure. 

[0011] Das Acryiatharz besteht vorzugsweise aus 60 bis 70 Mol-% Monoalkenylaromaten und 30 bis 40 Mol-% Acry- 
laten. Besonders bevorzugt sind Acrylatharze aus den Monomeren Styrol und (Meth)acryls5ure. 
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[0012] Die mittlere Molmasse, bestimmt duich Gelpermeationscriromatographie, betragt vorzugsweise 5000 bis 
25000 g/moL Pie erfindungsgemafi verweodeten 

AcrykLharze habcn bevorzugt cine Saurezahl zwischen 110 und 250, insbesondere zwischen 190 und 220 mg KOH/g 
Acrylatharz; 

weiterhin bevorzugt eine Glasiibergangstemperatur von 110 bis 140°C, insbesondere 120 bis 130°C; 5 
weiterhin bevorzugt eine Polydispersitat von 1,5 bis 2,5, insbesondere von 2,0 bis 2,4; 
weiterhin bevorzugt eine Dichte bei 25°C von 1,05 bis 1,3 g/cin 3 ; 
insbesondere von 1, 1 bis 1,2 g/cm 3 ; 

weiterhin bevoizugt einen Schrnelzbereich von 120 bis 160°C. 

[0013] Das Acrylatharz wird zweckm5Bigerweise in alkalisch wassriger Losung oder amrnoniakalischer Losung ein- 10 
gesetzt, vorzugsweise als 1 bis 35 gew.-%ige, insbesondere 5 bis 30 gew.-%ige, Losung. 
[0014] Die vorstehend beschriebenen Acrylatharze konnen gemaB US 4,529,787 hergestellt werdeo. 
[0015] Das erfindungsgemaB eingesetzte Acrylatharz kann geringe Mengen, wie z. B. 0,5 bis 2 Mol-%, einer zur Po- 
lymerisation befahigten oberflachenakriven Verbindung im Copolymer enthalien. 

[0016] Das Dispergierru^fsmittel der Formei (T) ist vorzugsweise eine Verbindung, worin R C^-Cig-Alkyl oder C L2 - 15 
Cig-Alkenyl bedeutet, insbesondere Ci3-Ci 6 -Alkyl oder Ci 3 -Ci6-AlkenyL 
[0017] Die Zahl m ist vorzugsweise 1 bis 10. 

[0018] Das einwertige Kation M ist vorzugsweise Wasserstoff, ein Alkalimetall, insbesondere Na oder K, oder Ammo- 
nium. 

[0019] Beispiele fur Verbindungen der Formei (I) sind: 20 

(CirC l5 )-Alkyl-0-(CH 2 CH 2 -0) 9 ^CH 2 COONa, 

Ci6H33-0-(CH 2 CH 2 0)CH 2 C300Na, 

CigHai-O-CCHzCHjOXHiCOONa, 

25 




tert-C fl H 17 ( ) 0-(CH 2 CH 2 0)CH 2 COONa l 



CisHarO-CCHaCHzOg-CHzCOONa, 

dgH^-OCCHzCHzO-CHzCOONa. 30 
[0020] Derartige Verbindungen sind aus CH-A-324 665 und CH-A-283 986 bekannt. 

[0021] Als organische Pigmente konrmen insbesondere Monoazo-, Disazo-, verlackte Azo-, p-Naphthol-, Naphthol 
AS*, Benzimidazolon*, Disazokondensations-, Azo-Metallkomplex-Pigmente und poiycyclische Pigmente wie zum Bei- 
spielPhthalocyanin-, Cbinacridon-, Perylen-, Perinon-, Thiazinindigo-, Thioindigo-, Anmanthron-, Anthrachinon-, Fla- 
vanthroD-, Indanthron-, Isoviolanthron-, Pyranthron-, Dioxazin-, Chinophtalon-, Isoindolinon-, Isoindolin- und Diketo- 35 
pyrrolopyrrol-Pigmente oder RuBc in BetrachL 

[0022] Die verwendeten Pigmente sollten moglichst feinteilig sein, wobei bevorzugt 95% und besonders bevoizugt 
99% der Pigmentpartikel eine TeilchengroBe 500 nm besitzen. Die mittlere TeilchengrSBe liegt vorzugsweise bei einem 
Wert < 200 nm In Abhangigkeit vom verwendeten Pigment kann sich die Morphologie der Pigmentteilchen sehr stark 
unterscheiden, und dementsprechend kann auch das Viskositfitsverhalten der Pigmentpraparationen, in Abhangigkeit 40 
von der Teilchenform, sehr unterschiedlich sein, Um ein gunstiges ViskositStsverhalten der Prapararionen zu erhalten, 
sollten die Teilchen bevorzugt eine wurfelformige oder kugelfbrrmge Gestalt besitzen. Bevorzugt werden gereinigte Pig- 
mente eingesetzL Als Auswahl besonders bevorzugter organdscher Pigmente sind dabei RuBpigmente, wie z.B. Gas- 
oder FumaceruBe; Monoazo-, Disazo- und Benzimidazolonpigmente, insbesondere die Colour Index Pigmente Pigment 
Yellow 17, Pigment Yellow 74, Pigment Yellow 83, Pigment Yellow 97, Pigment Yellow 120, Pigment Yellow 128, Pig- 45 
merit Yellow 139, Pigment Yellow 151, Pigment Yellow 155, Pigment Yellow 180, Pigment Yellow 213, Pigment Red 
57 : 1, Pigment Red 146, Pigment Red 176, Pigment Red 184, Pigment Red 185 oder Pigment Red 269; Phmalocyanin- 
pigmente, insbesondere die Colour Index Pigmente Pigment Blue 15, Pigment Blue 15 : 3 oder Pigment Blue 15 : 4 und 
Chinacridonpigmente, insbesondere die Colour Index Pigmente Pigment Red 122 oder Pigment Violet 19 zu nennen. 
[0023] Das Gewichtsverhaltnis zwischen dem orgamschen Pigment und dem Acrylatharz betragt vorzugsweise 50 
1 : 0,05 bis 1 : 1, insbesondere 1 : 0,2 bis 1 : 0,5. 

[0024] Das VerhSltnis von organischem Pigment und Dispergiermiael der Formei (I) ist bevorzugt 1 : 0,05 bis 1 : 1 ins- 
besondere 1 : 0,2 bis 1 : 0,5. 

[0025] BevorzugtePigmentpraparationenbestehen aus 

55 

a) 5 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise 15 bis 25 Gew.-%, organischem Pigment, 

b) 0,25 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 10 Gew.-%, des Acrylatharzes, 

c) 1 bis 12 Gew.-%, vorzugsweise 2 bis 8 Gew.-%, einer Verbindung der Formei (I), 

d) 5 bis 60 Gew.-%, vorzugsweise 10 bis 40 Gew.-% Wasser, 

e) 0 bis 10 Gcw.-%, vorzugsweise 0,1 bis 5 Gew.-%, eines oiganischen Losemittels, 60 

f) 0 bis 15 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 9 Gew.-%, einer hydrotropen Substanz, 

g) 0 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 bis 9,5 Gew.-%, weiterer iiblicher ZusatzstofFe, 

jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht derPigmentpraparadon. 

[0026] Bei den in den vorstehend beschriebenen Pigmentpraparadonen enthaltenen L&sungsmitteln kann es sicb um 65 
ein organisches Losungsmittel oder um ein Gemisch derartiger Losungsmittel handeln. Geeignete Losungsmittel sind 
beispielsweise ein- oder mehrwertige Alkohole, deren Ether und Ester, z. B. Alkanole, insbesondere rait 1 bis 4 C-Ato- 
men, wie z.B. Methanol, Ethanol, Propanol, Isopropanol, Butanol, Lsobutanol; zwei- oder dreiwertige Alkohole, insbe- 
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sondere mil 2 bis 5 C-Atomen, z. B. Ethylenglykol, Propylenglykol, 1,3-Propandiol, 1,4-Butandiol, 1,5-Pentandiol, 1,6- 
Hexandiol, 1,2,6-Hexantrioi, Glycerin, Diethylenglykol, Dipropylenglykol, Triethylenglykol, Polyethylenglykol, Hi- 
propylenglykol, Polypropylenglykol; niedere Alkylether von mehrwertigen Alkoholen, wie z.B. Ethylenglykolmono- 
methyl-, -ethyl- oder -butyl-ether; Triethylenglykol- mono-methyl- oder -ethyl-ether; Ketone und Ketonalkohole wie 
5 z. B. Aceton, Methylethylketon, Diethylketon, Methylisoburylketon, Methylpentylketon, Cyclopentanon, Cyclohexa- 
non, Diaceronalkohol; Amide, wie z. B. Dimefoylformamid, Dimethylacetamid, N-Methylpyrrolidon, Toluol und n-He- 
xan. 

[0027] Zur Herstellung der Pigmentpraparationen benutztes Wasser wind vorzugsweise in Form von destilliertem oder 
entsalztem Wasser eingesetzt 

10 [0028] Als hydrotrope Verbindungen, die gegebenenfalls auch als Losungsmittel dienen, konnen beispielsweise Fbr- 
niamid, Harnstoff, Tetramethylharnstoff, e-Caprolactam, Ethylenglykol, Diethylenglykol, Tliethylenglykol, Polyethy- 
lenglykol, Butylglykol, Methylcellosolve, Glycerin, N-Methylpyirolidon, l,3-Diemyl-2-imidazoHdinon, Thiodiglykol, 
Natrium-B enzolsulf onat, Na-Xylolsulfonai, Na-Tblu olsulfonat, Natri um-Cumolsulfonat, Na-Dodecylsulfonat, Na-Ben- 
zoat, Na-Salicylat oder Nairium-Butylmonoglykolsulfal eingesetzt werden. 

15 [0029] Weiterbin kfinnen die erfindungsgemaBen Pigmentpraparationen noch Ubliche Zusatzstoffe enthalten, beispiels- 
weise Konservierungsmiuel, kationische, anionische oder nichtionogcne oberflachenaktive Substanzen (Tenside und 
Netzmittel), sowie Mittel zur Regulierung der Viskositat, z, B. Polyvinylalkohol, Cellulosederivate, oder wasserlosliche 
nattirliche oder kiinstliche Harze als Hlmbildner bzw. Bmdernittel zur ErhShung der Haft- und Abriebfestigkeit 
[0030] Amine, wie z. B. Emanolamin, Diethanolamin, Triethanolamin, N,N-Dimethyiemanolamin oder Diisopropyla- 

20 min, dienen hauptsachlich zur Erhohung des pH-Wertes der Pigmentpraparation, insbesondere Ink-Jet-Tinte. Sie sind 
normalerweise zu 0 bis 10 Gew,-%, vorzugsweise 0,5 bis 5 Gew.-% in der Kgmentpraparation und der daraus hergesteli- 
ten Ink-Jet-Tlnte, vorhanden. 

[0031] Gegenstand der voriiegcnden Erfindung ist auch ein \ferfahren zur Herstellung solcher Pigmentpraparauonen, 
dadurch gekennzeichnet, dass man das organische Pigment in der Acrylatharzlosung und dem Dispergieimlfsmittel der 

25 Formel (I) mit Hilfe eines Disperg ierag gregates, vorzugsweise einer RuJnrwerkskugelmiihle, die mit einer Ruhrwerksum- 
fangsgeschwindigkeit von fiber 12 m/s betrieben wild und unter Einwirkung von nicbmietallischen Mahlkorpern vom 
Durchmesser kleiner oder gleich 1 mm, in Gegenwart von Wasser fein verteilL Die Obrigen Zusatzstoffe konnen bei der 
Feinverteilung zugegen sein und/oder anschlieflend zugegeben werden. Das Acrylatharz wird zweckmaBigerweise als 
wassrige Losung, wie vorstehend bescbrieben, eingesetzt 

30 [0032] Gegenstand der Erfindung ist auch die Verwendung der erfindungsgemSBen Pigmentpraparationen als Farbmit- 
tel fur Unten, insbesondere Ink-Jet- Unten, elektrophotographische Toner, insbesondere Polymerisationstoner, Pulver- 
lacke und Farbfilten 

[0033] Die erfindimgsgemaBen Pigmentpraparationen sind geeignet als Farbmittel in elekrrophotographischen Tbnern 
und Entwicklem, wie z. B. Ein- oder Zweikomponentenpulvertonern (auch Ein- oder Zweikomponentenentwickler ge- 

35 nannt) Magnettonem, Flussigtonem, Polymerisarionstonern, sowie weiteren Spezialtonem. 

[0034] Typischc Tonerbindemittel sind Polymerisations-, Polyadditions-, Polykondensationsharze, wie Styrol-, Styrol- 
acrylat-, Sryrolbutadien-, Acrylat-, Polyester-, Phenol-Epoxidharze, Polysulfone, Polyurethan, einzelne oder in Kombi- 
nation, sowie Polyethylen und Polypropylen, die noch weitere Inhaltstoffe, wie Ladungssteuenmgsmittel, Wachse, oder 
niefihilfsmittel, enthalten konnen oder im Nachhinein zugesetzt werden konnen. 

40 [0035] Des weiteren sind die erfindungsgemaBen Praparationen geeignet als Farbmittel in Pulver und Pulverlacken, 
insbesondere in triboelektrisch oder elektrokinetisch verspruhten Pulverlacken, die zur Oberfiachenbeschichtung von 
Gegenstanden aus beispielsweise Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Keramik, Be ton, lexnUmateriaL, Papier oder Kautschuk 
zur Anwendung kommen. 

[0036] Als Pulverlacke werden typischerweise Epoxidharze, carboxyl- und hydroxylgruppenhalrige Polyestemarze, 
45 Polyurethan- und Acrylharze zusammen mit Ublichen Haitern eingesetzt Auch Kombinaiionen von Harzen finden An- 
wendung. So weiden beispielsweise hanfig Epoxidharze in Kombinalion mit carboxyl- und hydroxy lgruppenhaltigen 
Polyesterharzen eingesetzt TVpische Harterkomponenten sind beispielsweise Saureanhydride, Imidazole sowie Dicyan- 
diamid und deren Abkonimlinge, verkappte Isocyanate, Bisacylurethan, Phenol- undMelaminharze, TKglycidylisocya- 
nurate, Oxazoline und Dicarbonsauren. 
50 [0037] AuBerdem sind die erfindungsgemaBen Praparationen auch geeignet als Farbmittel fur Farbfilter, sowohl fur die 
additive wie fur die substraktive Farberzeugung. 

[0038] Unter Ink-Jet-Hntcn versteht man sowohl Tinten auf wassriger (einschlieBlich Mikroemulsionstinten) und 
nichtwassriger ("solvent-based") Basis, sowie solche Unten, die nach dem Hot-melt- \erfahren arbeiten. 
[0039] Mikroemulsionstinten basieien auf organischen Losemitteln, Wasser und ggf. einer zusatzlicben hydro tropen 
55 Substanz (Grenzflfichenvermittler). Unten auf nichtwassriger Basis enthalten im wesentlichen organische LSsemittel 
und ggf. eine hydrotrope Substanz. 

[0040] Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind auch Ink-Jet-AufeeichnungsflQssigkeiten, die im allgemeinen 0,5 
bis 15 Gew-%, vorzugsweise 1^ bis 8 Gew.-%, der erfindungsgemaBen Pigmentpraparation, bezogen auf das Gesamt- 
gewicht der Aufzeichnungsflussigkeit, enthalten. 
60 [0041] Mikroemulsionstinten bestehen im wesentlichen aus 0,5 bis 15 Gew.-%, vorzugsweise 1^ bis 8 Gew.-%, der 
erfindungsgemaBen Kgmentpraparation, 5 bis 99 Gew-% Wasser und 0,5 bis 94,5 Gew.-% organischem Losungsmittel 
und/oder hydro tropen Verbindung. 

[0042] "Solvent based" Ink-Jet-Hnten bestehen im wesentlichen aus 0 f 5 bis 15 Gew.-% der erfindungsgemaBen Hg- 
mentpraparation, 85 bis 94,5 Gew.-% eines organischen L5sungsmittels und/oder hydrotroper ^rbindung. Iragermate- 
65 rialien fur "Solvent based" Ink-Jet-linten k6nnen Polyolefine, Natur- und Synthesekautschuk, Polyvinylchlorid, Vinyl- 
chlcridNinylacetat-Copolymerisate, Polyvinylbutyrate, Wachs/Latex-Systeme oder Kombinationen davon, sein, die in 
dem "solvent" Idslich sind. 

[0043] Hot-Melt-Tinten basieren flberwiegend auf organischen Verbindungen, wie Wachse, Fettsauren, Fettalkohole 
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oder Sulfonamide, die bei Raumtemperaiur fest sind und bei Erwarmen fliissig werden, wobei der bevorzugte Schmelz- 
bereich zwiscben ca. 60°C und ca. 140°C liegt. Gegenstand der Erfindung ist auch eine Hot-Melt Ink-Jet-Tinte, beste- 
hend im wesentlichen aus 20 bis 90 Gew.-% Wachs, 1 bis 10 Gew.-% der erfindungsgemSBen Pigmentpraparation, 0 bis 
20 Gew.-% eines zusatzlichen Polymers (als "Farbstoffioser"), 0 bis 5 Gew.-% Dispergierhilfsmitlel, 0 bis 20 Gew.-% 
Viskositateveranderer, 0 bis 20 Gew.-% Plastifizierer, 0 bis 10 Gew.-% Klebrigkeitszusatz, 0 bis 10 Gew.-% Transpa- 5 
renzstabilisator (verhindert z. B. Kristallisation der Wachse) sowie 0 bis 2 Gew.-% Anlioxidans. 
[0044] Die erfindungsgemaBen Ink-Jet-Tmten konnen bergestellt werden, indem die erfindungsgemafie Pigmentprapa- 
ration in das Mikroemulsionsmedium oder in das wassrige oder nicht-wassrige Medium oder in das \fachs zur Herstel- 
lung einer Hot-Melt Ink-Jet-Tinte eindispergiert win! 

[0045] Die Erfindung betrifft weiterhin einen Satz von Pigmentpraparationen, der mindestcns je eine Farbmittelprapa- 10 
radon der Farben Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb enthalt und der dadurch gekennzeichnet ist, dass mindestens eine 
der Praparationen der erfindungsgemaBen Praparation entspricht 

[0046] Bevorzugt ist dabei ein Satz von Pigmentpraparationen, dessen schwarze Praparation RuB als Farbmittel ent- 
halt, insbesondere einen Gas- oderFumaceruB; dessen Cyan-Praparation ein Pigment aus derGruppe derPhthalocyanin- 
pigmente enthalt, insbesondere die Colour Index Pigmente Pigment Blue 15, Pigment Blue 15 : 3 oder Pigment Blue 15 
15 : 4; dessen Magenta-Dispersion ein Pigment aus der Gruppe der Chinacridone enthalt, vorzugsweise Colour Index 
Pigment Red 122 oder Colour Index Pigment Violet 19, oder aus der Gruppe der Monoazo-, Disazo-, Isoindolin- oder 
Benzimidazolonpigmente enthalt, insbesondere die Colour Index Pigmente Pigment Red 57 : 1, Pigment Red 146, Pig- 
ment Red 176, Pigment Red 184, Pigment Red 185 oder Pigment Red 269; und dessen Gelb-Praparation bevorzugt ein 
Pigment aus der Gruppe der Monoazo-, Disazo-, Isoindolin- oder Benzimidazolonpigniente enthalt, insbesondere die 20 
Colour Index Pigmente Pigment Yellow 17, Pigment Yellow 74, Pigment Yellow 83, Kgment Yellow 97, Pigment Yel- 
low 120, Pigment Yellow 128, Pigment Yellow 139, Pigment Yellow 151, Pigment Yellow 155, Pigment Yellow 180 oder 
Pigment Yellow 213. 

[0047] Die Erfindung betrifft weiterhin einen Satz von Drucktinten, der wenigstens je eine Druckrinte der Farben 
Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb enthalt und des weiteren dadurch gekennzeichnet ist, dass mindestens eine der Druck- 25 
tinten die ernndungsgemafie Pigmentpraparation in verdiinnter oder unverdunnter Form mat oder ohne weitere Zusatz- 
stoffe enthalt. 

[0048] AuBer zum Bedrucken von Papier, naturlichen und synthetischen Fasermaterialien, Folien oder Kunststoffen, 
konnen Ink-Jet-Tlnten auch auf Glas, Keranrik, Beton u. a. eingesetzt werden. 



Beispiele 



Beispiel 1 

Pigmentpraparation mit Pigment Blue 15 : 3 fur Ink-Jet-Tin ten 



30 



[0049] In den nachstehenden Beispielen wild fur die Acrylatlosung ein Aciylatharz verwendet, das durch folgende 
Merkmale gekennzeichnet ist 

Copolymer aus 60-70 Mol-% Monostyrol, 30-40 Mol-% Acrylsaure. 35 
Spezif. Masse: 1150 kg/m 3 
Saurezahl: 214 

GlasQbeigangstemperatur 128°C 
Molmasse: 17 250 gmiol 

Schmelzbereich: 14O-150°C 40 
PolydispendtSt: 23 

[0050] Die Acrylatl6sung selbst besteht aus 25 Gew.-% des Acrylats, 3£ Gew.-% NaOH und 71,9 Gew.-% Wasser. 
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20 Teile C± Pigment Blue 15 : 3 
25 Teile Acrylatlosung 

5 Teile Dispergiermittel: R-O-(CH 2 CH20) 9? 5-CH2C00Na mit R = C D -Ci5-Alkyl 50 

15 Teile Propylenglykol 

0,2 Teile Konservieningsmittel 

und 34,8 Teile Wasser werden mit einem Dissolver homogenisiert 

[0051] Im Anschluss wird die Suspension mit einer Ruhrwerkskugelmiihle (Typ Drais PML) mit Zirkonmischoxid- 
mablkdrpem, Durchmesser 03-0,4 mm, gemahlen. 55 
[0052] Die erhaltene Pigmentpraparation wird mit Wasser auf 20% Pigmentgehalt eingestellt. 

[0053] Die Pigmentpraparation besitzt eine ausgezeichnete Fk'essfahigkeit, ViskositStsstabilitat und eine einwandfreie 
FlockulationsstabilitSt bei Lagerung iiber einen Monat bei Raurntemperatur und 60°C. Wassrige \ferdunnungen dieses 
Pigmentkonzentrates von 3% sind ebenfalls flockungsstabiL 

60 

Beispiel 2 

Pigmentpraparation mit Pigment Red 122 fur Lik-Jet-T5nten 

[0054] Eine Praparation, enthaltend 65 
20 Teile CL Pigment Red 122 
10 Teile Acryladdsung 

3 Teile Dispergiermittel: R-0-(CH 2 CH 2 0)94-CH2COONa mit R = C 13 -C ir Alkyl 
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15 Teile Propyienglykol 

0,2 Teile Konservierungsmittel 

51,8 Teile Wasser 

wind, wie in Beispiel 1 beschrieben, hergestellt. 

5 

Beispiel 3 

Pigmentprapararion mit Pigment Yellow 155 fiir Ink- Jet-Tlnten 

10 [0055] Eine Preparation, enthaltend 
20 TeRe CX Pigment Yellow 155 
25 Teile Acrylatl&sung 

5 Teile Dispergiermittel: R-O-(CH2CH 2 0) 9( 5-CH2C0ONa mil R s Cu-Cu-Alkyl 
15 Tbile Propylenglykoi 
15 0,2 Teile Konservierungsmittel 
34,8% Wasser 

wind, wie in Beispiel 1 beschrieben, hergestellt 

Beispiel 4 

20 

Pigmentpraparation mit Pigment Yellow 180 fur Ink- Jet-Hnten 

[0056] Eine Praparation, enthaltend 

20 Teile CX Pigment Yellow 180 
25 25 Teile Acrylatlosung 

5 Teile Dispergiermittel: CisH^OCCHa^Ot^zCOONa 

15 Teile Propyienglykol 

0,2 Teile Konservierungsmittel 

34,8 Teile Wasser 
30 wind, wie in Beispiel 1 beschrieben, hergestellt 

Beispiel 5 

Pigmentpraparation mit Pigment Yellow 74 fur Ink- Jet-Tlnten 

35 

[0057] Eine Praparation, enthaltend 
20 Teile C J. Pigment Yellow 78 
25 Teile Acrylatlosung 

5 Teile Dispergiermittel: CisH^O^C^O^C^CTONa 
40 15 Teile Propyienglykol 

0,2 Teile Konservierungsmittel 
34,8 Tbile Wasser 

wird, wie in Beispiel 1 beschrieben, hergestellt 

45 Beispiel 6 

Pigmentpraparation mit Pigment Yellow 151 fiir Ink-Jet- Unten 

[0058] Eine Praparation, enthaltend 
50 20 Teile CX Pigment Yellow 151 
25 Teile Acrylatlosung 

5 Teile Dispergiermittel: C 18 H350(CH2CH 2 0)i2CH2CXX)Na 
15 Teile Propyienglykol 
0,2 Tbile Konservierungsmittel 
55 34,8 Teile Wasser 

wird, wie in Beispiel 1 beschrieben, hergestellt 

Beispiel 7 

60 Pigmentpraparation mit Pigment Yellow 151 fur Ink- Jet-Tlnten 

[0059] Eine Praparation, enthaltend 
20 Teile PV-Echtgeib H2G 
25 Teile Acrylatlosung 
65 3 Teile Dispergiermittel: Ci 8 H 35 0(CH2CH 2 0) t 2CH2COONa 
15 Tbile Propyienglykol 
0,2 Tbile Konservierungsmittel 
36,8 Teile Wasser 
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wind, wie in Beispiel 1 beschrieben, hergestellt. 

Beispiel 8 

Pigmentpraparation mit Pigment Black 7 fiir Ink-Jet-Unten 

[0060] Einc Preparation, cnthaltend 
20 Tbile Pigment Black 7 
25 Teile Acrylatiosung 

7 Teile Dispergicrmittel: CisH^OCC^C^O^CWttONa 

15 Teile Propyienglykol 

0,2 Tbile Konservierungsmittel 

39,8 Teile Wasser 

wind, wie in Beispiel 1 beschrieben, hergestellt 

Bcispiel 9 

Pigmentpraparation mil Pigment Black 7 fur Ink-Jet-Tinten 

[0061] Eine Praparation, cnthaltend 
20 Teile Pigment Black 7 
25 Tbile Acryktlosung 
15 TeQe Propyienglykol 

7 Teile Dispergicrmittel: C^HasOCC^CHiO^C^COONa 
0,2 Tbile Koriservierungsmittel 
32,8 Tbile Wasser 

wird, wie in Beispiel 1 beschrieben, hergestellL 

[0062] Die in den vorstehenden Beispielen hergestellten Pigmentpraparationen sind hervorragend als Ink-Jet-Hnten 
geeignet Die Viskositat bleibt sowohl bei Raumtemperatur als auch bei 4-wochiger Lagenmg bei 60°C stabit Die Korn- 
groBenverteilung der Pigmentpartikel ist auch bei Lagenmg und thermischer Belastung stabiL Bei den Ink-Jet-Tinten 
komrnt es zu keiner Flockulation der Pigmentteilchen odcr zum Vcrstopfen der Dusen. 

Patentanspruche 

1. Wassrige Pigmentpraparation, enthaltend ein in einer Acrylatharzlosung und DispergierMlfsmittel dispergiertcs 
organisches Pigment, dadurch gekennzeichnet, dass das Acrylatharz ein Copolymer, bestehend im wesentlichen 
aus 50 bis 80 Mol-% Monoalkenylaromaten und 20 bis 50 Mol-% Acrylaten, ist und eine mittlere Molmasse My 
zwischen 1000 und 50.000 g/mol hat, und dass das Dispergierhilrsmittel eine Verbindung der Formel (I) ist 

R-aCCHrCHrOk-CHz-COOM (I), 

worin 

R ein Cio-C2o-Alkylrest oder ein CicKio-Alkenylrest, 

m eine Zahl von 1 bis 15 und 

M ein ednwertiges Kation bedeutet 

2. Pigmentpraparation nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Acrylatharz ein Copolymer aus 60 bis 
70 Mol-% Monoalkenylaromaten und 30 bis 40 Mol-% Acrylaten ist 

3. Pigmentpraparation nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Acrylat ein Monomer aus der 
Gruppe Acrylsaure, Methacrylsaure, Ester der Acrylsaure und Ester der Methacrylsauie ist 

4. Pigmentpraparation nach mindestens ein em der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Acrylat ein 
Methylmethacrylat, Ethylmethacrylat, n-Propylmethacrylat, n-Butylmethacrylat, Isoprcpyl-methacrylat, Isobutyl- 
methacrylat, n-Amyl-methacrylat, n-Hcxylmethacrylat, Iso-amyl-methacrylat, 2-Hydroxyethyl-methacrylat, 2-Hy- 
droxypropylmethacrylat, N^-Dmiemylamin oethyknethacrylat, N^-Diemylarninoethykneth acrylat, t-Butylami- 
noethyl-methacrylat, 2-Sulfoethyl-methacrylat, THfluorethylmethacrylat, Glycidyl-methacrylat, Benzylmethacry- 
lat, AUyl-methacrylat, 2-n-Butoxyethyl-methacrylat, 2-Chlorethylmethacrylat, sec-Butyl-methacrylat, tert.-Butyl- 
methacrylat, 2-Ethylbutyl-mcthacrylat, annamyl-methacrylat, Crotylmethacrylat, Cyclohexyl-methacrylat, Cyclo- 
pentylmethacrylat, 2-Ethoxyethyimethacrylat, Furfuryl- meth acrylat, Hexafluorisopropylmethacrylat, Methallylme- 
th acrylat, 3-Methoxyb utyl-methacrylat, 2-Methoxybutylmethacrylat, 2-Nitro-2-methylpropyL-metriacrylat, d-Oc- 
tylmethacrylat, 2-Ethylhexylmcthacrylat, 2-Phenoxyethyl-methacrylat, 2-Phenyletfayl-methacrylat, Phenylmetha- 
crylat, Propargyl-methacrylat, Tetrahyororurfuryl-memacrylat, Tetrahydropyranylmethacrylat oder eine Kombina- 
tion davon ist 

5. Pigmentpraparation nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Monoal- 
kenyiaromat ein Monomer aus der Gruppe Styrol, OrMethyl-styrol, Vinyltoluol, tcrt.-Butyl-styrol, o-Chlor-styrol 
oder eine Kombination davon ist. 

6. Pigmentpraparation nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Acrylat- 
harz aus den Monomeren Styrol und Acrylsaure und/oder Methacrylsaure besteht 

7. Pigmentpraparation nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das organische 
Pigment ein Monoazo-, Disazo, verlacktes Azo-, p-Naphthol-, Naphthol AS-, Benzimidazolon-, Disazokondensa- 
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tions-, Azo-Meudlkomplex-Pigment oder ein polycyclisches Pigment, insbesondere ein Phthalocyanin-, Chinacri- 
don-, Perylen-, Perinorh, Thiazinindigo-, Thioindigo-, Anthanthron-, Anthmchinon-, Flavanthron-, Indanthron-, 
Isoviolanthron-, Pyranthron-, Dioxazin-, Qiinophtalon-, Isoindolinon-, Isoindolin- oder Dikctopyrrolopynol-Pig- 
ment oder ein RuB ist 

8. Pigmentpraparation nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Gewichts- 
vcrhaltnis zwischen dem organischen Pigment und dem Acryiatharz 1 : 0,05 bis 1:1, insbesondere 1 : 0,2 bis 
1 : 0,5, betragt 

9. Pigmentpraparation nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 8, bestehend aus 

a) 5 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise 15 bis 25 Gew.-%, organischem Pigment, 

b) 0,25 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 10 Gew.-%, des Acrylatharzes, 

c) 1 bis 12 Gew.-%, vorzugsweise 2 bis 8 Gew.-%, einer Verbindung der Formel (I), 

d) 5 bis 60 Gew.-%, vorzugsweise 10 bis 40 Gew.-% Wasser, 

e) 0 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 0,1 bis 5 Gew.-9fc, eines organischen Lbsemittels, 

f) 0 bis 15 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 9 Gew-%, einer hydrotropen Substanz, 

g) 0 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 0,5 bis 9,5 Gew.-%, weiterer Qblicher ZusatzstofFe, 
jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der Pigmentpraparation. 

10. Verfahren zur Herstellung von Rgmentpraparationen nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, dass man das organische Pigment in der Acrylatbarzlosung und dem Dispergierhilfsmittel 
der Formel (I) mit Hilfe eines Dispergieraggregates, vorzugsweise einer RunrwerkskugelmOhle, die mit einer Ruhr- 
werksumfangsgeschwindigkeit von Ober 12 m/s betrieben wird und unter Einwirkung von nichtmetaUischen Mahl- 
korpem vom Durchmesser kleiner oder gleich 1 mm, fein verteilL 

11. Verwendung einer Pigmentpraparation nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 9 als Farbmittei fur 
Drucktinten, insbesondere fur Ink-Jet-Hnten, elektrophotographische Toner, insbesondere Polymerisationstoner, 
Pulvedacke und Farbfilter. 

12. Satz von Farbmitteipraparationen, der mindestens je eine Farbrmttelpraparation der Farben Schwarz, Cyan, 
Magenta und Geib enthalt, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine derPraparationen eine wassrige Pigment- 
praparation nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 9 ist 

13. Satz von Farbimttelpraparationen gemafi Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass 

das Farbmittei der schwarzen Farbmittelpraparation ein RnB, vorzugsweise ein Gas- oder FumaceruB ist, 

das Farbmittei der cyan-farbigen Farbmittelpraparation ein Pigment aus der Gmppe der Phthalocyaninpigmente, 

vorzugsweise Colour Index P. Blue 15, P. Blue 15 : 3 oder P. Blue 15 : 4, 

das Farbmittei der magenta-farbigen Farbmiuelpraparation ein Hgment aus der Gruppe der Chinacridonpdgmente, 
vorzugsweise ein Colour Index P. Red 122 oder P, Violet 19 ist, oder ein Pigment aus der Gruppe der Monoazo-, 
Disazo-, Isoindolin- oder Benzinudazolonpigmente, vorzugsweise ein Colour Index P. Red 57 : 1, P. Red 146, P. 
Red 176, P. Red 184, R Red 185 oder P. Red 269 ist, und 

das Farbmittei der gelben Farbmittelpraparation ein Pigment aus der Gruppe der Monoazo-, Disazo-, oder Benzimi- 
dazolonpigmente, vorzugsweise Colour Index P. Yellow 17, P. Yellow 74, P, Yellow 83, P. Yellow 97, P. Yellow 120, 
P. Yellow 128, P. Yellow 139, P. Yellow 151, P. Yellow 155, P. Yellow 180 oder P. Yellow 213 ist 

14. Satz von Farhniittelpraparadonen nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweiligen 
Farbmitteipraparationen Drucktinten, insbesondere Ink-Jet-Hnten, sind. 
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